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Verfahren zur Herstellung von Gleitwerkstof f en 



J^fSf^^^ HerstoUung von 
Verbundausfflhrung, Die J™itw£ks^l! lera f^en in Massiv- bzw. • 
Zusatzstoff auf Basis von PTF? ff SOllen d * bei ei "en solchen 

Eigenschaften hinsichtUch der Iwi^ d f r - die erf <>^^lichen 
der Harzkomponente und h™,™ El ^ a f^eitbarkeit, VertrSglichkeifc 
geschieht g^^ n E?f?ndunrdIdS?ch Pe ^ besitzt! D?es ^ 

Gleitwerkstof fes-ein PTFa4£in™i,', daB . b ei der Herstellung des 
emgearbeitet wird, "bei ? funktionellen Gruppen 

Bestrahlung des PTF E !?u!vers miS^S?*- 11 ^ Gru PP en du rch ' 
weraen - • mit ener 9^reichen Strahlen eingelagert 
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Verfahren 



zur 



Herat ellung 



Anwendungagebiet de r 'Erf induhg 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herat ellung von 
GleiWkstoffen in Maseiv- Oder VerbundauafUhrung die 
inabeaondere zur Heratellung Von wartungafreien Gleit- 
lagern bzw. Gleitelementen verwendet werden. 



S^^^r* *^ *«^*»**« Lager- 
ma^erialien ist bereits eine grtJfiere Anzahl von Verfah^L 

Die beaten Ergebniaae konnten durph Einaatz von Polytetra- 
fluorathylen (pipe) erzielt werden. *olytetra- 

Durch Aufbringen kompakter PTPE-Uberztige (DT-OS 1425 998) 
durch Aufkleben einer ptpv * ^ 99 ' 

einer PTPE j,±* T ^B-Folie oder mehrfaohea AufaprUhen 
einer PTPE-Diapersion werden zwar niedrige Gleitreibungs- 
za^en erreicht, d edoch iat dieses Verfanren teohnisoTL 

von Kunatatoffiagern (DT«OS 1400 949, DT-OS 1569 057, 



«*» 2302 64,; lci 2 ;: 0917 ' dt - os 2150 

«tacheidend verbesser" ( T «ankerung) dee pips " 

Die Verfahren zum Aufbw'r, „„ 

Oder in.O berflac J^ d in n g ^ "~ ^-beiten von PTPE « 
*endbar. ^ nUr bei ^gef onatea Lagera an- 

Gleitlagermaterialien rt-i* 

Uebigen der «tun g zu 'einer be . 

-rlangen eiae ^«J^ T ^" 0, - 1 "«- •«« -Ilea, 
Material. Pi* dieaen ZwecfJrL * 3 P ™ *» « esa °' t » 
J» sraaulierter, P«lvj£^ ™^«««.. - P»> 
beaaeren Verankerung m f aarigL p„L ? WQer 

Cienharzaatri* einzuarbeiten. Die enmf ^ *»*««'« 
alien ( M - As 1295 n " eapfohienen P TPE _ Materi _ 

M-PS 12 60 234) haben PaLL J ' ^ 114 238 > 

*eUcnen.wie auch der P as % £ ««« -cat groben 

-^eicaender M^mz^^**"**^ —« 
flaohe noch nicht auareichend x r We l a ««oBer- 

bei adherer Belaatang d e ° Vel^"° 8ea ***• Perner 
WW and Harz z U ea»,e n Veracier ^«.echaaia m u s zwisohen 

Ho™,. lasaen 

PartUc««r M „ 2wlsc * en ^'"ftuorathylens „it 

(M-PS 2029 400, OT . 0S 22 ' 5 /» -aeatlich verbeasern 
bei Verfaarea iat aJ • ™ " 4 629) ' 

Blgenaonaften des « 1 ^ l^ 1 «~ St ~ k °«o 0en 

"r laaaen, die Parti k T ^ SClUe ° M ln «« 

e™, die Verteiiung ta Har z nfl, "* ^glceration nei- 

- «.t bei Ei n3at Zffl engen U oer IT" 10116 " 4 h ° m ° 6en ist 

W... hohen Einaatz^en ^ Tl Wi ~*« 
«•">» auf Grand der achlechten W ko "- t «w*'enUg und er- 

bei der AoleitunTd e r £? fl «»«a*e« dea PTPE 
D -halb iat dieae lesuag f^* 61 ^*™* de m Lag er. 

dle elne relativ dunne SchiTht" SOl ° he ^ WMgf.t 
einem vorzuga W ei,» ■ hloht de s Harzea ala B ei»» T 

86 "* WH ^^*e Men Baaia^rtri 



Stahl, besitzen oder warmeleitende Piilistoffe, wie Blei~, 
Bronze-, WeiBmetall- oder Graphitpulver , enthalten. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von 
Gleitwerkstoff en, die einen solchen Zusatzstoff auf Basis 
von PTPE enthalten, der die erforderlichen Eigenschaf ten 
hinsichtlich Einarbeitbarkeit , Vertraglichkeit mit der Harz- 
komponente und homogener Peinverteilung besitzt. 

Wesen der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur 
Herstellung von Gleitwerkstoff en zu entwickeln, bei welchem 
der Zusatzstoff auf Basis von PTPE durch geeignete techno- 
logische Schritte so behandelt wird, daB seine Gleiteigen- 
sohaften bei geringeren Konzentrationen zur Geltung kommen 
als bei herkomralichen PTPE-Peinpulvern. 

ErfindungsgemaB geschieht dies dadurch, daB bei der .Herstel- 
lung des Gleitwerkstoffes, der vorzugsweise aus mit Kunsthar- 
zen impragniertem bahnfarmigem Tragermaterial besteht, ein 
PTPE-Pulver mit funktionellen Gruppen eingearbeitet wird. 

Es wurde gefunden, daB ein auf strahlenchemischera Wege in 
Gegenv/art von Luft, Sauerstoff oder Zusatzstoff en, wie Sulfite 
Carbonate, Nitrite, Nitrate, Halogenide, Cyanide, Harnstoffe, 
Amine, Amino alkohole, Alkohole, Aldehyde oder organische Sau- 
ren und gegebenenfalls nach anschlieBender Verraahlung herge- 
stelltes PTPE-Peinpulver gut geeignet ist. Das auf diese Wei- 
se im Stahlenf eld vorzugsweise einer Gamma-Quelle oder eine3 
Elektronenbeschleunigers aus PTPE-Suspensionspolyraerisat , 
-Emulsionspolymerisat, -Pehlchargen, mechanischeh PTPE-Bear- 
beitungsriickstanden oder strahlenchemisch polymerisiertem 
Tetrafluorathylen erzeugte Pulver ist technologisch leicht 
zuganglich und im Gegensatz zu deh, Ausgangsmaterialien gut 
rieselfahig. Die durchschnittliche Primarteilchengrafie liegt 
z.B. im Palle des Ausgangs von PTFE-Suspensionspolymerisat 
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Aus Skonomischen Grtinden 1st es vorteilbaft, die Gleit zone 
mit der erf indungsgemafiem Werkstoff und die Stutzzone mit 
herkonunlichen Materialien auszurtisten. 

Ausf tthrungsbeispiel e 

Die Erfindung wird nachstehend an Hand von Ausfuhrungsbei- 
spielen nSher erlautert. 

Beispiel 1 : 

0,84 kg PTPE-Peinpulver, hergestellt durch Bestrahlung von 
PTFE-Suspensionspolymerisat bei Raumtemperatur und Ge gen- 
wart von Luft im Strahlenf eld einer 6 °Co-Gammaquelle mit 
einer Dosis von 20 Mrd, werden mit 0,23 kg eines' niohtiono- 
genen Dispergators, 0,16 kg elnes- anioaktiven Dispergator s 
und o;46 kg Methanol angeteigt. Diese Mischung wird mit 5,7 kg 
einer 65 %igen Phenolharzlbsung in einem hochtourigen Mi- 
scher homogenisiert und mit 3,7 kg Baumwollgewebe oder Fa- 
derlagennahgewirke zu einem Schichtprefistoff verarbeitet. 
Der auagehartete Werkstoff enthait 10 % PTPE. Durch mecha- 
nische Bearbeitung werden daraus die gewlinschten wartungs- 
freien Gleitlager erzeugt. 

Beispiel 2: 

40,5 PTPE-Peinpulver, hergestellt durch Bestrahlung einer 
10 mm stark en Schicht von Koagulat einer PTFE-Emulsions- 
polymerisation (Fehlcharge) im homogenen Gemisch mit 8 kg 
Ammomiumsulfit im Strahlenfeld eines. Elektronenbeschleuni- 
gers (Beschleunigungsspannung 1000 kV, Strahlstromstarke 
6 mA) bis zu einer Dosis von 40 Mrd bei maximal 120 °C, Aus- 
waschen des UberschUssigen Seizes mit einem Athanol-Wasser- 
Gemisch (1 :1) und anschlieBender Mahlung rait einer Stift- 
mUhle, werden mit 24,5 kg nichtionogenera Dispergator, 16 kg 
anionaktivem Dispergator und 41 kg Methanol angeteigt. Diese 
Mischung wird dann mit 609 kg. einer 65 %igen Phenolharz-L6- 
sung und 525 kg Baumwollgewebe wie bei Beispiel 1 zu wartungs- 
freien Lagern verarbeitet. Das Lagermaterial enthait 5 % 
PTPE. 
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